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Ausser den obigen fuhren die 
Verke auf Verlangen noch folgende Pru 
ingen durch: auf Asehegehalt, Paraffm- 
ihalt, Durchbiegung der Elektroden some 
jf Sprunge in der Stirnflache. 

Die Abnahme im Sinne der Quahtats 
ontrolle wird auf Grand der Ergebnisse 
er Besichtigung, der E^timmung des 
lektrischen Widerstandes und der mecba 
liscben Festigkeit aurchgefuhrt. D\e Fru 
ungen warden an Elektroden durchge- 
uhrt die der Lieferung in Menge von 
/so o/o entnommen sind, wobei die Mm- 
lestzahl der entnommenen Elektroden 100 
5tdck jeder Sorte in der betreffende 
uieferung betragen muss. 

Veipackung: 

Die Kohlen sind in Pappkartons 
gepackt. Als Aussenpackung 
dienen mit Holzwolle und Sii- 
gespanen augelegte Holzkisten. 
Standardgrossen werden in 
pappkartons mit folgenden 
Abmessungen gepackt: 

Elektroden: bartons: 

® 6X54- 56 mm 

7 ' 6X34 mm " 327X195X30 .. 
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je nach Wunseh das Abnehmers herge- 
slelll. Auf der O bar flat he cle.s Slabchens 
sind in Langsrichtung 3-4 durchbrochene 
Riiien angebracht, die Slirnflaehen des 
Stifles sind gesehliffen. Die Kohlen sind 
mil Paraffin getrankt, urn das Element 
vor Korrosion zu scluitzen; dabei wird 
gleichzeitig das Eindringen von Wasser- 
stoff oder Elektrolyt in die Porcn der 
Kohle vereitelt. 

Die Qual it at der orzeugten Kohlen- 
elektroden, ihre physikalischen und che- 
mischen Eigeiisehaften hlingen von der 
Rohsloffwahl, seiner Kbrnung, der rich- 
tigen Zusammensetzung der Grundsiof I e 
sowle von der entspreehenden Kontrolle 
des gesa niton Erzeugungsproze.sses ab. 
Neuzeitliche Laborutorien und die reiche 
Betriebserfahrung des teelmischen Per- 
sonals der Z.E.W.-Werke im Verein mil 
der vollsUindigen, auf den neuesten Er- 
rungenschaften b e r 1 1 h e n d e n teehniseh e 1 i 
Dokii mentation bieten Gewahr fur eine 
hohe Qu ali Uit der von den Z.E.W-Werken 
h e rgest el 1 to n Kohl e n el ek t rod e n . Pol n i sell e 
Z.E.W. -Kohlen erringen i miner grdssere 
Anerkennung bed den Abnehmern in euro- 
paischen und aussereuropaisehen Liin- 
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Z.E.W. Kohlenelektroden fur Batterien 
und Elemenfe 

■ (poinische*^ Erzeugnt*) 

•Die Verwendung vpri Kohlenelektroden 
I in Batterien der verschiedensten Arten 
! bedeutete , ejnen grpssen Fortschritt auf 
i dem;,Gefc>iete der Elektrote^hnik. Die wert- 

[ ‘ , a! .,17 i v> h All n f. /I'A'rtJ.ifiA'KIa , 1»A1* ' 


ir t den yersqWedenen elek-.-. 
|. trischqn Elemepten elnen .Letter anzu^en- , 
f,den, auf den keitie, Ele^rolytlosung ein- j 
j- wirkt. Damn die KoWenelektrode imEle-5 
| ment ihre Aufgabe. er&Ulen kann, ( ojhne^ j 
| dabei dessen Leistung herabzusetzen, i 
[ . wird sie aus besonderep JCoWen^herg^te% ( j 
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14. Karburit 



ANWENDUNG: 


zur Karbonisation des Stahles 


GATTUNG: 


obne Foiispane 


VERPACKUNG: 


lose ocier in Kistc-n 


15. Kryptol 


ANWENDUNG: 

FORM: 

TECHNISCHE 

BEDINGUNGEN: 

VERPACKUNG: 


a Is Heizelement elektrischer Widerstandsdfen 

feine Kornchen in der Granulation von 0 : 5 — 5 mm 

Aschengehalt — ca 4,5% 

Spezifisches Gewicht — 1,55 — 1,69 g/ cm* 
ChemLsche Zusammensetzung: C 

Blechtrommeln oder Kisten. 


16. Andere Kohlenerzeugnisse 

a) Schweissplatten mit und ohne Falz 

b) Walzen zu Elektrolysen 

c) Flatten fur Pantographen 

d) Flatten fur Blitzableiter 

e) Flatten fur Fernspreeher 

f) Widerstandskothlen fur das Huttenwesen 

g) Kohlen fur elektrische Motoren 

h) Karborund 

i) Tiegel zum Schmelzen von Metallen 

j) andere. 



■ 




VERPACKUNG: 

AUSFUEHRUNG: 


Die WK c Kohlen werden bei Zeichenlichtmaschinen fur 
spezieile Arbeiten verwondet und uberall dort, wo schnee- 
weisses Licht von bedeutender Intensitat benotigt wird, 
wie z. B. in Forschurigs- und Kartographischen Instituten 
sowie in Verlagsanstalten- 

Die WJ Kohlen finden Anwendung in der Kinemato- 
graphie. in Forschungsinstituten, in Kartographischen 
Instituten und Verlagsanslalten. d. h. bei Apparaten, 
die bei sehr hoher Strornstarke arbeiten, und uberall dort, 
wo die Erlangung von Beck's Lichtetfekten erforderlich ist. 

Pappschachteln in Holzkisten. 

Zur Offertstellung sind folgende Angaben erforderlich: 
die Ausrnasse. Art der Kohlen, die Forderungen betreiis 
Farbe des Lichtes, Strornstarke und Verwendung. 

ORIE NT ATI O N SGE W ICHT DER KOHLEN 
FUER BOGENLAMPEN 


(J) 9 rnm 

0 10 „ 

0 VI „ 

(j) 13 „ 

t H ,. 

(!) M „ 

(!) 20 


Lynge 300 rnm 

,, 300 „ 

„ 300 „ 

„ 450 u 

„ 300 „ 

„ 300 „ 

„ 300 „ 


Gewicht 

1 Stuckes 1 

1 

i ca 

30 

Gramm 


38 



54 



90 



75 



87 



120 



ANWENDUNC 

FORM: 


TECHNISCHE 

BEDINGUNGEN: 


VERPACKUNG: 


12. Heizstabe und Muffen 

bei Cyanamidofen fur Nitration 


die Stiibe ausserer Durchmesser — 13 mm 

innerer Durchmesser — 3 oder 4 mm 

die Lange — auf Wunsch — 2,300 — 2.350 mm 

die Muffe ausserer Durchmesser — 20 mm 
innerer Durchmesser — 13,2 mm 
die Lange — auf Wunsch. 

Aschengehalt — ca ® °^° , 2 

Spezifischer Widerstand max. 60 Ohm/mm /m 

Absoluter Widerstand °> 9 — 0hm 


Holzkisten. 


ANWENDUNG: 

FORM: 

ARTEN: 


VERPACKUNG: 


13. Schweisskohlen 

zum elektrischen Schweissen 

die Stiibe von 4 — 18 mm Durchmesser; die Lange — nach 
Belieben, auf Wunsch des Abnehmehrs. 


a) aus reiner Kohle 

b) bekupfert 
Aschengehalt — ca 4,5- 
Spezifisches Gewicht — 

Holzkisten 


- 5 °/o 

1,5— 1,7 g/cm 8 
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An bteJle dor W K/ k kolden, karm man, uni bessere Licht- 
effekle zu erlangen, die WK/e Kohlen rnit Duehten ver- 
wenden. 

Bei C i I eicbs h ui 1 1 wendet man verschiedene Durchmeser 
an, vvt-ii die | n asi I i v< * Kuldo bn glen-hem Durchmesser fast 
doppoil, so schiudl abbrent. 

Das ||toicliiiiassif'c Abbrennen bidder Kohlen karm man 
duich die Anweiidui ig ei ilsprechender Zusainmenslellung 


erlangen, wio /. 


miL I )iirchtiti‘ssi'i'u ti 7 8 9 
lit Durchmesscrn 9 10 1 1 LB 
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Dm hoelunnlon.siven VVJ Kohlen lioforn wir in Kom- 
plolten, d, h. positive mut negative Koldun. 

I)) ilii* Arbeit bei Woehselstrom die Kohleu arbeiten 

paarweise. Man wendet bi'ide Kolden m gleiehem 
Durehmesser olmo t'iieksieht auf die Type an. im allge- 
mi'inen venvendet man Kolden mil Double. 

Die WK j mut WK/k Kolden werden vor allem in dor 
nonunion K i:\oapparatur, in Zeiehenliehtmasehinen und 
(ibera 11 dort angowendet, wo koine Lieldeffekte und koine 
hohe Liehtintensital bunotigt werden. 
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Kohlen stifle [Ur Battcilcu m ILppschachk-ln 

OR I E NTATION SGEW1CHT DER KOHLE N ST I FTE 


Ml a malfflt: 

G l ‘ V\ 1( ill. 

1 Stiickos 

A- man Arse 

Gewicht 

1 Sliickos 

(i 3-1 mm 

1 H J * Gramm 

12 .► 1U3 mm 

20,2 Gramm 

!! [Hi „ 

2,i>2 

12 • 112) ,, 

I" 23,0 .. 

a y m ,, 

I a.i) 

12) 1B0 „ 

i 52,7 

a - 7a „ 

1 6 - 7 *' 

1H 175 „ 

j 74,0 


11. Kohlen zu Bogeniampen 


ANWENDUNG: 

zu Bogenlampon, Kinoprojektoren, Kopiermaschinen, Bo- 
gensehweissung. 

FORM: 

Stifle -- bis zu einem Durchmesser von 30 1 mm; 
die Lange — nach Belieberj, den Wiinschon des Abnehmers 


gernass. 

ARTEN: 

homogen (negativ) und mit Docht (positiv) 

TYPE: 

WK/j Kohle — homogen — sonnenahnlidies Licht ro- 
tlicher Farbe 

WK/k ,, — mit Docht — sonnenahnliches Licht 

roll ichor Farbe 

WK/e ,, — mit Docht — schneeweisses Licht 

\\rj M wrasses Licht v.on sehr hoher Intensitat mit 

und olmc Docht (bekupferte Kohlen) 

ARBEIT: 

Die WK/j, WK/k, und WIv/c Kohlen arbeiten wie folgt: 
bei einer Stromspannung von 40 — 220 Volt 
bei einer Stromstarke von 8 bis 40 amper. 
a) die Arbeit bei Gleichstrom — die Kohlen arbeiten 


paarweise: 

homogene Kohle — z. B. WK j (negativ) 

Kohle mit Docht — z. B. WK/k (positiv) 


13 
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ANWENDUNG: 

ZUSAMMENSETZUNG: 
' VERPACKUNG: 

s. 

ANWENDUNG: 

VERPACKUNG: 

9. 

ANWENDUNG: 

VERPACKUNG: 

10 

ANWENDUNG: 

FORM: 

TECHNISCHE 

BEDINGUNGEN: 

- VERPACKUNG: 

AUSFUEHRUNG: 


12 


.. xx :n$;j 


. Saurefester Kitt K-100 

zur Zusarnmenfiigung der Ziegeln und Auskleidungen in 
den Sulphitkochem und bei Arbeiten mit Fluorwasser- 
stoff aller Konzentrationen. Zur Verbindung der Kohlen- 
platten in saurefesten Koehern oder Reaktoren bei samtli- 
chen nicht oxydierenden Sauren. 

2 Teile saurefesten Mehles K-100 
1 Teil saurefester Fliissigkeit K-100. 

hermetisch geschlossene Blechbiidhse. 

ANMERKUNG: Der K-100 Kitt ist gegen alle Sauren fest 
vernichtlich. Durch seine Qualitat ist er besser als alle 
under en bis jeizi gebrauchicn saurefesten Kitt e und Er - 
satzmischungen. 

Spachtelkitt 

Beim Bau von Hochofen zur Ausfullung der Schlitzen zwi- 
schen den Ziegeln oder Blocken; zur Behebung evt. Schar- 
ten und Besdhadinungen. 

lose. 


Stampfmassen St 1 und St 2 

als Baustoff beim Aufbau und der Reparatur von Hoch- 
ofen. Die oben erwahnte Masse ersetzt erfolgreich die 
beschiidigten Kohlenziegeln. 

lose. 


. Kohlenstifte fur Batterien 


bei Batterien und galvanischen Elementen. 


Stifle: bis zu einem Durchmesser von 18 mm, 

Die Liinge — auf Wunsch, 

Die Stifle sind paraffiniert und mit Nuten ver- 
sehen. 


Spezifisches Gewicht — . 
Toleranzen beim Durchmesser 
Toler anzen bei der Liinge 
Stiftenflache — . 
Bruchfestigkeit 
Elektrischer Widerstand . 


1,55 bis 1,70 g/cm“ 

± 1 — 1,5 % 

± 1,5 °/o 
geschliffen 
8 — 13 Kg 

maks. 50 Ohm/mm 2 /m 


Pappschachteln in Holzkisten mit Zwischenlagen 
Holzwolle oder Sagespanen. Die Pappschachteln 
* standarisiert und ihre Ausmasse betragen: 

335 X 200 X 60 mm 


den Wtinschen aes Abnehmers entsprechend. 

Zur Offerstellung sind folgende Angaben erforderlich: 

1) Ausmasse der Kohlen 

2) Geforderte Toleranzen beim Durchmesser und bei 
der Lange 

3) Anforderungen betreffs Bruchfestigkeit 

4) Anforderungen betreffs elektrischen Widerstandes 

5) Anforderungen betreffs Ausfuhrung (Paraffinierung, 

Nuten usw.) * ° 
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TECHNISCHE 

BEDINGUNGEN: 


GARANTIE: 


VERPACKUNG: 


AUSFUEHRUNG: 


ANWENDUNG: 


TECHNISCHE 

BEDINGUNGEN: 


VERPACKUNG: 


ANWENDUNG: 


VERPACKUNG: 


l) Organise he Substanzen; 

m) Alkalische Lbsungen; 

n) Neutralsalz-Losungen; 

o) Geschmolzene Alkalien (alkalische Fliissigkeiten). 


rechteckige Kohlenplatte in nachstehenden Ausmassen: 
200 X 200 X 25 — 50 mm 


Aschengehalt . 
Spezifisches Gewicht 
Porositat . 


Druckfestigkeit 
Spezifischer Widerstand 


ca 10% 

1,8 — 1,95 g/cm 3 
18 — 25% 

(durchschnittlich 21 %) 


-600 Ktf/cm 3 


- 80 Ohm/m mVm 


2 Jahre, unter der Bedingung, dass die Kohlenplatten in 
einem trockenen Raum aufbewahrt und bei den oben 
genannten Chemikalien verwendet werden. 


lose; sichert die Ware gegen Beschadigung wahrend des 
Tnmsport.es (Holzwolle, Hede, event, andere). 


genau den Forderungen des Abnehmers und eingesandten 
Zeichn ungen entsprechend. 


5. Anodenmasse (Soderbergs) 


bei der Elektrolyse von Aluminium 


Blocke; Gewicht — 20 — 25 Kg oder 40 — 45 Kg 


Absolutes spezifisches Gewicht ca 2,55 g/cm 3 

Wirkliehes spezifisches Gewicht 1,50 — 1,65 g/cm 3 

Aschengehalt max. 1% 

Andere Bedingungen — in Uebereinstimmung mit den 
Wimschen des Abnehmers. 


6. Elektrodenkifte 


zur Zusammenfugung der Elektroden mit einem zylindri- 
schen und konischen Gewinde, sowie mit zylindrischen, 
losen Nippeln. 


hermetisch geschlossene Blechbiichsen. 


ANMERKUNG: die Bilchsen haben bis zum Gebrauch 
geschlossen zu bleiben. Wenn die Biichse gedjfnet bleibt, 
xuird der Kitt trocken und unbrauchbcir. 


AUSFUEHRUNG: 


den Wimschen des Abnehmers gemass. Zur Offertstellung 
ist die Angabe der Elektroden- und Gewindenarten erfor- 
derlich, 
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ANWEuDUNG: zutf Kiv.«-iigung von j-ln ibid t Form btfitifemuin, Fcrro-Sili- 

zium iifiw. 


FORM: 


B Jocko; Gewicht 20 — 25 Kg. 


TECHNJSCHE 

BEDINGUNGEN: 


VEttPACKUNC: 


E i g< ‘ n 1 1 h * h c r W i d e r s l a n d 

naeh dem Ausbrennen . 

Aschongulialt 

Fliichtige Bestandleile . 

lose in gedecklen Bikenbahn wagon. 


00 — 100 Ohm/mm Vm 
5 — 0 °/o 
12 — 15 °/o 
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T 


N; 


3) die Bearbeitungsart (Zeichnungen sind erwunscht), 

4) die • Anwendung; J .. . 

5) die I-Idhe der Stromspannung und der Stromsiarke, 

6) cvcntucllo andere Angaben falls spezielle Anforderu - 
gen gestellt werden. 

ANMERKUNG: die genaue Prazisierung der Anfrage Oder 
des Auftrages beschleunigt die einlei tende Korres-ponden- 
und im Erqebnis — den Hefertermin. 




,-v 


KomcneicKtroaen mil Komscuen Uewinden ® * SU mm 

ORIENT ATIONSGEWICHT DER KOHLENELEKTRODEN 



Quaclrat-Durehschnitt 


0 mm 

Gewicht 

1 M in Kg 

00 mm 

Gewicnt 

1 M in Kg 

90 V 90 

12,6 

350 X 350 

190 

100 x 100 

15,5 

370 X 370 

212 

120 X 120 

22 

400 X 400 

248 

150 X 100 

35 

450 X 450 

314 

180 X 100 

50 

500 X 500 

387 

200 X 200 

62 

600 x ooo 

558 

250 X 250 

97 

700 X 700 

758 

270 X 270 

113 

750 X 750 

872 

300 X 300 

139 






Rccliteckiger 

Durchschnitt 

0 

mm 

Gewicht 1 

1 M in Kg 1 

0 mm 

150 

X 200 

46 

350 X 400 

150 

X 300 

70 

350 X 500 

250 

X 300 

116 

400 X 500 

250 

X 350 

135 

400 X 600 

250 

X 400 

155 

450 X 500 

250 

X 500 

194 

500 X 600 

300 

X 350 

163 

500 X 750 

320 

X 400 

198 

500 X 900 


Gewicht 
1 M in Kg 
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45 — 60 Ohm mnr/m 


bei oinem Durchschnitt 

von 1600 bis 4000 cm 2 
bei oinem Durc'hschnict 

von 4000 bis 8000 cm 2 
Aschengehalt 
DrurklVstigkeit 

Verbrauch pro 1000 KWh bei'Jauer- 
einsatz 


55 — 65 Ohm mnr/m 
von 2,5 bis 9% 

300- -500 Kg/cm 2 

10 — 30 Kg. 


BE ARB E ITU N G : 


Durchseh nitt und Lange der Elektroden werden genau 
den Wunschen der Abnehmer, die Bearbeitung da gegen 
den eingesandten Zeiehnungen enlsprechend ausgefuhrt. 

Die Kdpfe der 1*1 Lok l roclen rahmen wii vyie lolgt tin. 
in Form des Buehstabens H 
fiir konisel'ies Gevvinde 
1'iir zylindrisehes Gewinde 
fur Nippeln (zylindrische Verbmdungeni 



Runde Kohlenek'ktroden mit konisehen Gewinclen 


VERPACKUNG: siehert die Ware gegen Beschadigung wahrend des Trans- 

portes. 

a) bei Binnenlandtransport. — lose (die Elektroden 
werden mit Stroh, Holzwolle, Holz- oder anderen 
Leisten gegen Bruch gesichert); 

b) bei Seeiranspori — in zugenagelten und mit Bandeisen 
versehenen Hoi zkis ten. Die Kisten sind mit Holzwolle 
ausgefiillt, wobei jede Elektrode und evt. Verbindung 
mit, paraffiniertem Papier umwickelt 1st. 

DIE ART jeder Abnehmer, der eine hchfige, selnen Einrichtungen 

DER BESTELLUNG : angepasste Ware zu erhalten wiinscht, that Jedesmal 

die genauen Angaben uber die Ausmasse, Bearbeitung, Art 
des Gewincles, evt. des Kc pies, Amvendung und spezifische 
Merkmale anzugeben. 

Zur Offertstellung sind folgende Angaben erforderlich: 

1) eine richtige und genaue Prazisierung der Langen- 
und Durchschnitt- Ausmasse der Elektroden; 

2) die Verbindungsart d, h. die Art des Kopfes oder 
des Gewindes; 


6 
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1. Kohlenelektroden fur Ofen 


ANWENDUNG: 


in der Kunstdunger-Industrie, im Huttenwesen, bei 
der Eisen-, Ferro-Silizium-, Ferro-Chromium-, Stahl-, 
Karbid-, usw. Produktion. 


DURCHSCHNITTE: 


a) quadratisch 

b) viereckig 

c) rund (Walzen mil Gewinden) 


AUSMASSE: 


Maximaldurchschnitt der Quadrat- 
elektroden 

Maximaldurchschnitt der viereeki- 

gen Elektroden 

Maximaldurchmesser der runden 
Elektroden 

Maxirnallange alter Arten 


750 X750 mm 


500 X 750 mm 


750 mm 
2500 — 3000 mm 


ANMERKUNG: die Lange der Elektroden versteht sich 
zusammen mit den Kopfen. 


TOLERANZEN: 


1) bei einem DurChschnitt oder Durchmesser bis zu 

100 mm ± 2 mm 

von 101 mm bis 200 mm ± 3 mm 

von 201 mm bis 350 mm ± 4 mm 

von 351 mm bis 500 mm ± 5 mm 

von 501 mm nach oben ± 1 %> 

2) bei der Lange ± 5 °/o 

3) Verbiegungen — ca l /s °/o im Verhaltniss zu der Lange 

ANMERKUNG: die Toleranzen bei den viereckig en 

Elektroden werden der langeren Wand entlang bercchnet. 


f 


Kohlenelektroden mit Gewinden und losen Nipplen 


TECHNISCHE 

BEDINGUNGEN: 


Scheinbares spezifisches Gewicht . 1,45 — 1,60 g/cm" 

Wirkliches spezifisches Gewicht . . 1,80 — 2,25 g/cm 

Der eigentliche (elektrische) Widerstand: 
bis zu einem Durchschnitt 

von 1600 cm fl 40— -45 Ohm mm/m 
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„CIECH" exportiert folgende Arten von Kunstkohlen: 


6. 

7. 

8 . 

9. 

10 . 
11 . 
12 . 

13. 

14. 

15. 

16. 


Seite 


Ofenelektroclen 
Zwecke . 


fur elektrotermische und elektrochemische 


Kohlenblocke und Kohlenauskleidungskomplette fur Ofen (Bau- 


steine, Ofenboden u. s. w.) . 

Elektrodenmasse (Soderbergs) No 8 
Kohlenplatten fur die Auskleidung der laugen- 
Kochkessel .... 

Elektrodenkitte 
Saurefesterkitt . 

Spachtelkitt . 

Stampfmasse 

Kohlenstifte fur Batterien 
Kohlen zu Bogenlampen . 

Heizstabe und Muffen . 

Schweisskohlen . 

Karburit — fiir Karbonisation des Stahles 

Kryptol 

Andere Kohlenerzeugnisse 


und 


saurefesten 


10 

11 

12 

12 

12 

12 

13 

15 

15 

16 
16 
16 
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POLNISCHE ERZEUGNISSE AUS KUNSTKOHLE 


Kohleoelek 1 roden aJJer Art gehon-n zu (hr Gruppo dor. K unat- 
kohlen d. h. dor Subslanzen, die a us I'orrnloser odor Graph it-Koh Jo orlangt 
warden, die mil. Hilie entspreehcnder S Ioffe (Leirnen) gebundou, geformt 
und dann dor Einwirkung holier Ternperaluren in Sauersluff-freier Dm go- 
bung uusgesctzt wird. 

Die Eleklroden und Kunstkohlen allor Art linden, in Anbetracht 
ihrer boson do re n Eigenschaflen, d. h. 

a) ihrer grossen Wid e rs ta n d s f ii h i gkei l gegen chemische Agenzien 

b) grossen Eleirtri/.ital.leitu ng 

c) Festigkeit gegen Hochtemperatu re n in einer sauerstoflreien 
Atmospharo 

fine weitUiufige An wen dung. 

Diese Eigenschal'len kdnnen - je nach Bedarf — in einern. klei- 
neren odor grdsseren Grade geanderl werden, wobel ihnen — aui 
Wunsch — die irn voraus bestirnmten, eigentiichen Oder erganzenden 
Merkzeichen gegeben werden kdnnen. Die chernischen und physischen 
Eigenschaflen. der Koblenstoffe (Eleklroden) bewirken, dass die Eleklroden 
zu einem viol gesuchlen und in zahlreichen Ind ustriez weigen unersetz- 
baren Arlikel werden. 

Die in Polen vorhandenen reichen Sleinkohlenlager ermogiichen 
die Entwicklung dcrjcnigcn Industriezweige, die aui KohJen-Basis aufge- 
baut sind. Die Kohle — das Ausgangsmaterial einer Reihe wertvoller 
Produkte bildet den Grundstoff zur Ilerstellung alter Eleklroden- 
erzeugnisse. * 

Da nur hochwerlige Rohstoffc verwendet werden, sind die von 
den polniscben Werken erzeugten Eleklroden von bester Qualitat 
und erfreuen sich der Anerkennung der auslandischen Abnehmer. 

Die Anerkennung, welche die polnischen Eleklroden in der Tsche- 
dhoslovakei, in Bulgarien, Ungarn, Rumanian, Schweden, Oestrreich, Nor- 
wegen, Finnland, in der Schweiz und in anderen Landern gefunden haben, 
garantiert eine weitere Exportentwicklung und stellt neue Aufgaben vor 
die polnische Industrie. 

Im Bestreben die Elektrodenerzeugung auf das hochste Niveau 
zu bringen, legt die chemische Industrie Polens einen besonderen Wert 
auf den schnellen Ausbau des Laboratoriennetzes und der Forschungs- 
einrichtungen, die die richtige Priifung der Bestellungen und die Be- 
rixcksichtigung alter Forderungen der Abnehmer garantieren konnten. 

Die polnischen Ingenieure und Techniker arbeiten rastlos daran, 
die bisherige Produklion auf das hochste Niveau zu bringen und den ge- 
genwartigen. Assortiment auszuweiten. In schnellem Tempo werden die 
Anlagen ausgebaut und die Werke sind bestrebt die neusten Einrichtungen 
und Maschinen einzufuhren. Polnische Eleklroden und andere Kohlenpro- 
dukte gehdren zu den besten in der Welt 

Mit der Ausfuhr der Eleklroden und kleiner Kohlenprodukte 
befasst sich die Ein- und Ausfuhrzentrale fur Chemikalien C i e c h 
G. m. b. H., Warschau, Jasnastrasse 10/12. 
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KATA LOG 


DER KOHLENELEKTRODEN, ELEKTRODENMASSEN 
UND KLEINER KOHLENPRODUKTE 
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